WICKERSHEIMER — L'ALUMINIUM ET   SES ALLIAGES
Bssal des bronzes d'Aï, produits à, l'usine de Mil ton.
Extraits de la Revue universelle de Liège (octobre 1889).
MAftnïTtf	TENEUR POUR CENT EN			RÉSISTANCE à la rupture	ALLONGEMENT
	Al.	Si.	Cu.	par millimètre carré.	p.  100
Spécial dur A. .	10 a 11	1 ù 2	89 ù 87	70,9    à 78,75	0 à   5
-         A, .	9,0	1,8	89,2	63,0    à 70,9	4 a   8
-         As .	8,5	1,5	90,0	53,55 à 99,1J5	8 a 17
A3  .	6,5	1,5	92,0	44,1    a 50,40	18 à 25
»l  •	»	»	»	39,40 ù 44,10	25 à 30
c, .	4,5	1,0	94,5	33/20 k 39,4	.    30 a 35
-         r^ .	»	»	»	30,45 k 33,20	35 a 40
__           (1 l'3   •	»	)>	»	23,6    à 30,35	40 à 50
—            l).   .	2,35	1,0	96,75	19,0   à 23,60	45 il 60
—         E. .	»	y	'*	13,20 à 19,0	20 ii 35
Ces résultais diffèrent, de ('eux oblenus à Loekporl., en ce qu'ils sont plus réguliers. Les produits à teneur élevée en Al. sont, en outre, plus résistants. Enfin, en laissant de côté le produit E sur lequel les renseignements manquent, pour tous les autres la ductilité est inverse de la résistance à la rupture qui est elle-même dans le sens de la teneur en AL (presque exactement proportionnelle).
On a obtenu des éprouvettes du bronze a 11 p. 100, dont la résistance à la rupture a été de 93 kilogrammes (même mémoire).
L'auteur ajoute : la limite d'élasticité de ces bron/es est considérable et égale fréquemmcnlfla charge de rupture.
[R. Van Langbenbove (lïcvuv de Liège}}.
Le tableau ci-dessous est extrait de la Revue universelle de Liège (déjà cité) et montre que le bronze d'aluminium coulé donne des résultats supérieurs aux meilleurs aciers fondus.ouge ............	57 , -1	3(>,7	5%*i
